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"Lc S ieruns aus Palladium, Kobalt unci Kupfnr fur clrktrische 

Kontnkte" 



Patontanspriichn 

1M VamndwiK ein^r Lc^iei-un- aus 30 bis 60 Gcvlcht*-*; Palla 
cliutn, 30 bis 60 uewichts-.£ Kobalt mid 3 bis 2^ GcMficht.*- 



Kupfer als Werkntoff fiir elektrischo Kontnkto, besoruiors 
fiir Schleifkontakte* 

2) Vervcndunr; ninor Lesierung aus 40 bis 50 Gmficbts-'J Palla- 
dium, 30 bis SO Gewichts-'i Kobalt mid 10 bis 20 Gewichts-*J 
Kuufcr fiir don in Anspruch 1 gonannten Zweck. 

3) Verwendung <Jcr Lesierung auc 'i0 Gov7ichts-?i Palladium, 50 
Getfichts-'i Kobalt und 10 Gewicbts-?i Kupfer fiir den in An- 
spruch 1 jrenannten Zweck- 
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PA-Pr/Ro 

W. C. Ilcraeus r.mbIT, llanau 

Pa ten tansmo Idling 

11 Leer inning nu« Palladium, Kobalt und Kupfer fur 
ffl oktrischc Kontakte' 1 

Dio !%rfindun.r betrifft die Verwendunf; oinor Lc^ierunR mis 
Palladium, Kobalt mid Kinfcr ais Workstoff fiir elektiiscbe 
Kontakto, hesomlers fur Schleif kotitnkto, 

Aus dor dflutschen Pa tentscbrif t 9'i7 7'»2 ist die Verwendung 
von Palladium-Kunfcr-Lotfierungen mit 10-1 4 > i Kupfer fiir elek- 
triscbe Kontakte bnkanut. Bei diescn Lc^icrungen tritt bei 
etwas bbbcrcr Melastung ein wetin auch geringer und gleicbmas- 
signr Ma t er in lab t rag auf, 

Aus dcr l!S-Patentscbrif t 2 O70 271 ist ein Scba ltkontakt aus 
cineir Lcgioning aus 60-8^,0 Palladium oder Plat in, Silber 
oder Kupfer und 0,5-5*4 Nickel, Kobalt oder Eiaen bokannt. 

Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine solcbe Legierung aus 
Palladium, Kobalt und Kupfer zur Vcrwendung als Verkatoff 
fiir elektrische Kontakte zu finden, die sebr gute Festlgkeits- 
eitrenschaf ten besitzt und mecbanisch stark beansprucht warden 
kann. 
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Die Aufgabe wird erf indungHgrnK') durch die Yorv.eiidmu: rHiur 
Legiorung aus 10 bis 60 GeKichts-'* Palladium, 30 his i'o i>- 
wichts-^i Kobali und 8 bis 25 Gcvichts^S Kupfor gelost. 

Die erf indungsgema^e Legierung besitzt neben den fiir die Vnr- 
wendung nuf dent Gebiet der clektrischon KontaUtn notvrndi&oii 
el nlctrischcn Ei genscha f t en und hohcr Korrosionsbes t iimt:» :~\e i 1 
sehr gutc norhnnischc Fest igkoit seigenschnf t en t so dat sir* 
mit besonderem Vorteil fiir Schleif kontaUte zur i-bertrn^un- 
kleincr Spnnnungen und kleitier Strome vcrvreiidet werden J;aim. 

ttesonders bevnhrt hat sich die Verwendung der Legierimj aus 
ho bis 50 Gevrichts-^ Palladium, 30 bis 50 Ge*.ichts-"b Kobalt 
und lO bis 20 Gev/ichts- r i Kunfer. Eine sehr vort ei lhnf t e Le- 
giorung, deren Zusammenset zung in diesen Hereich fall!, 1st <jir 
a„,s ; I0 Gewichts-.f Palladium, 50 Gcwlchts-Ti Kobalt und 1() Ge- 
Kichts-^t Kupfcr* 

Die Hcrstellung der erf indungsgemaften Lcgierung erf olgt in 
bckannter Veise durch Zusnmmenschmclzen der metal 3 i sc hen 
Komponent en Palladium, Kobalt und Kupfcr in der Zusamrncnset - 
zung der fertigen Legierung entsprechenden Mcngetw Aufgrund 
ihrer ausgezeichnetcn Duktilitat laflt sich die erf indunr;s- 
gemafte Legierung gut verarbcitcn, zum Hei spiel durch VJalzen 
oder Ziehen* 

In der folgenden Tabelle sind Dichte, Zugf estigkei t , Streek- 
grenze, Harte und spezifischer Widcrstand von vicr erf indungs- 
gemauen Leglerungen und zura Vcrgleich die entsprechenden Vcrte 
von bekannten Palladium-Kupf er-und Palladium-Kobalt-Kupf er- 
Legierungen angegeben* Die erf indungsgcraa'ien Legierungen zcich- 
nen sich gegeniibcr den bekannten durch hdhere rest igkeits- , 
II arte- und Streckgrenzenwerte aus. 
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TITLE: pal ladium-cobalt - copper alloy electric contacts 

for low 

voltage and low current, have good mechanical 

strength 

INVENTOR: BIBERBACH E 

PATENT -ASSIGNEE: HERAEUS GMBH W C [HERA] 
PRIORITY-DATA: 1977DE-2753654 (December 2, 1977) 



PATENT -FAMILY: 

PUB-NO PUB- DATE LANGUAGE 

DE 2753654 A June 7, 1979 DE 

GB 2013717 A August 15, 1979 EN 

FR 2410680 A August 3, 1979 FR 

GB 2013717 B March 3, 1982 EN 

DE 2753654 C December 23, 1982 DE 

CH 638924 A October 14, 1983 DE 



AP PL I CAT I ON - DATA : 
PUB -NO 
AP PL -DATE 
DE 2753654A 
December 2, 1977 
DE 2753654C 
December 2, 1977 



APPL-DESCRIPTOR 

N/A 

N/A 



APPL-NO 

1977DE-2753654 

1977DE-2753654 



INT -CL- CURRENT: 
TYPE IPC DATE 
CIPS C22C19/07 20060101 
CIPS C22C5/04 20060101 
CIPS H01H1/023 20060101 



ABSTRACTED -PUB -NO: DE 2753654 A 
BASIC- ABSTRACT: 

An alloy of 30-60, pref. 40-50, esp. 40 (wt . ) % Pd, 30-60, pref. 30- 
50, esp. 50% 

Co and 8-25, pref. 10-20, esp. 10% Cu is used for electric contact, 
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esp. 

sliding contacts. 

The contacts have high corrosion resistance and very good strength 
characteristics and can be subjected to heavy mechanical loads. They 
are esp. 

useful for sliding contacts for the transfer of low voltages and low 
currents . 

TITLE-TERMS: PALLADIUM COBALT COPPER ALLOY ELECTRIC CONTACT LOW 
VOLTAGE CURRENT 

MECHANICAL STRENGTH 

ADDL- INDEXING -TERMS : 
SLIDE 

DERWENT- CLASS : L03 M26 X13 
CPI-CODES: L03-A01A; M26-B01C; 
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